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"Tribologische Vorrichtung" 

Die Erfindung betrif ft eine tribologische Vorrichtung nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Tribologische Vorrichtungen in Form von Walzlagern finden in 
vielfaltigen Maschinen und Geraten Einsatz. Je nach 
Anwendungsgebiet muss en die einzelnen Lagerkomponenten den 
unterschiedlichsten Anf orderungen gewachsen sein, 

Bei medizinischen Geraten, wie beispielsweise 
Zahnarztturbinen, liegen eine ganze Reihe von 
auJSerordentlichen Anf orderungen vor. So mussen diese Lager 
zum einen sehr klein als sogenannte Miniaturkugel lager 
ausgebildet sein, zum anderen jedoch sehr hohen Drehzahleh 
(bis ca, 500,000 U/min) Stand halten. Daher werden derartige 
Miniaturkugellager mit hochster Prazision gefertigt, wobei 
hierfur Materialien ausgewahlt werden, die eine solche 
Prazisionsbearbeitung zulassen und hohen mechanischen 
Belastungen Stand halten, 

Neben den vorgenannten Bedincjungen ergeben sich bei vielen 
medizinischen Geraten wie einem Zahnarztbohrer die .. 
zusatzliche Anforderung, dass alle Komponenten thermisch 
auSerst stabil sein mussen. Dies wird bedingt dadurch, dass 
nach jeder Behandlung ein solches Gerat bei 134°C mit 
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mindestens 3 Minuten im Sattdampf bei 2 bar Dampfdruck 
sterilisiert wird. Die Dynamik der physikalischen Parameter, 
d.h. beispielsweise die zeitlichen Anderungen von Temperatur, 
Feuchte und Druck kann dabei extreme AusmaEe annehmen. 

Daher ist man auf keramische Kugeln ubergegangen , die aus 
Siliziumnitrid bestehen. 

Gegenuber Siliziumnitrid bietet Zirkondioxid den Vorteil, 
dass der Elastizitatsmodul sowie die thermische 
Langenausdehnung von Zirkondioxid wesentlich naher an den 
entsprechenden GroSen der metallischen Werkstoffe (z.B. 
korrosionsbestandiger Stahl mit Werkstof f nummer 1.4125 nach 
EN 10027) liegt, die ublicherweise fur die ubrigen 
Geratekomponenten bzw. Lagerkomponenten, beispielsweise die 
Lagerringe, verwendet werden. 

Urn Zirkondioxid bei normaler Umgebungs temperatur , z.B. 
Raumtemperatur mit ausreichenden mechanischen Eigenschaf ten 
zu erhalten, wurde bislang Y 2 0 3 als stabilisierender 
Zusatzstoff zugesetzt. Hierdurch lasst sich wenigstens 
teilweise eine tetragonale Gefugestroktur als metastabiler 
Zustand erreichen. 

Dieses Material weist jedoch den Nachteil auf, dass bei 
Sterilisationsbedingungen, d.h. dem Angriff von gesattigtem 
Heifidampf unter hoher Temperatur dieser metastabile Zustand 
und somit die damit verbundenen mechanischen Eigenschaf ten 
verloren gehen. 

Pur sterilisierbare Gerate, wie Dentalhandstficke sind daher 
bislang Lager unter Verwendung vom Zirkondioxid nicht 
geeignet . 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine tribologische 
Vorrichtung mit Walzkorpern fur den Einsatz in 
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sterilisierbaren Geraten, wie Dentalhandstucken, usw. 
vorzuschlagen, bei denen wenigstens die Oberflache auf der 
Basis von Zirkondioxid aufgebaut ist. 

Diese Auf gabe wird ausgehend von einer tribologischen 
Vorrichtung der einleitend genannten Art durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 oder des Anspruchs 3 
g-elost • 

Durch die in den Unteranspruchen genannten Mafinahmen sind 
vorteilhafte Ausfuhrungen und Weiterbildungen der Erfindung 
rnoglich. 

Dement sprechend zeichnet sich eine erf indungsgemafie 
Vorrichtung dadurch aus, dass wenigstens die Oberflache der 
Walzkorper aus mit Zusatzstof f en stabilisiertem Zirkondioxid 
loesteht, wobei das Zirkondioxid wenigstens teilweise eine 
tetragonale Struktur aufweist. 

Dabei wird gemafi Anspruch 1 als Stabilisierungszusatz MgO, 
Ce0 2 oder Sc 2 0 3 vorgesehen. Auch Kombinationen von zwei 
solchen Stoffen oder von alien drei Stoffen sind moglich, urn 
die gewunschten mechanischen und thermischen Eigenschaf ten zu 
erzielen, wobei diese Eigenschaf ten heiSdampf stabil 
ausgebildet sind, d.h. sie bleiben bei einer Vielzahl von 
Sterilisationsvorgangen mit HeiSdampf erhalten. Je. nach * 
Zielrichtung der entsprechenden Eigenschaf ten sind hierbei 
die Mengen der zugesetzten Zusatzstof fe zu wahlen. Die 
stabilisierenden Zusatzstoffe dienen hierbei vornehmlich dem 
Erhalt der tetragonalen Struktur bei Raumtemperatur . 

In einer anderen Ausfuhrungsf orm der Erf indung wird als 
Zusatzstof f Y 2 0 3 zur Stabilisierung tetragonaler Struktur des 
Zirkondioxids verwendet, wobei hierbei darauf zu achten ist # 
class das Zirkondioxid eine PrimarkorngroSe kleiner als 300 
xim # vorzugsweise kleiner als 100 nm aufweist- Der 
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stabilisierende Effekt wird hierbei durch die 
Oberf lachenenergie bewirkt. Bei der Verwendung von Y 2 Oi hat 
es sich gezeigt, dass fur eine erf orderliche Resistenz gegen 
HeiSdampf in den oben angefuhrten Temperaturbereichen die 
PrimarkorngroSe des Zirkondioxids in der genannten 
GroSenordnung maSgeblich ist. Y 2 0 3 kann dabei auch in 
Kombination mit einem oder mehreren der oben angefuhrten 
Zusatzstoffe verwendet werden. 

Bei den anderen oben angefuhrten Zusatzstof f en ist eine 
entsprechende Auswahl der PrimarkorngroSe vor der Verpressung 
zur erf indungsgemaSen Keramik im Bereich kleiner 100 nm, 
vorzugsweise kleiner 3 00 nm zwar ebenfalls vorteilhaft, um 
die stabilisierenden Effekte zu verstarken, im Zusammenhang 
mit diesen Zusatzstof fen sind jedoch auch bei groSeren 
KorngroSen ausreichende Ergebnisse hinsichtlich der 
Dampf degradationsbestandigkeit zu erzielen. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass zur 
Erzielung der gewunschten Temperatureigenschaf ten in 
Verbindung mit der gewunschten Materialstabilitat gegeniiber 
HeiSdampf eine Kombination von MaBnahmen erforderlich ist.. 
Eine dieser MaSnahmen besteht darin, wenigstens teilweise 
eine tetragonale Struktur im Zirkondioxid auszubilden. Die 
andere MaSnahme besteht im Einbringen von Zusatzstof fen zur 
Stabilisierung der tetragonalen Struktur des Zirkondioxids 
bei niedrigen Temperaturen, z.B. bei Raumtemperatur . Auf 
diese Weise ist es moglich, die erf orderlichen thermischen 
und mechanischen Eigenschaf ten im Bereich des Zirkondioxids. 
auszubilden. Erf indungsgemaBe Walzkorper sind im Rahmen der 
geforderten Sterilisationszeit , -temperatur, und -druck mit 
gesattigtem HeiSdampf (3 min/ 134 °C/ 2 bar/ 100 % rel. 
Feuchte) ohne weiteres verwendbar, d.h. sie genugen z.B. der 
Norm E DIN EN 13060:2002. Sie sind daruber hinaus teilweise 
bis zu 450 °C Bauteiltemperatur heiSdampfbestandig. 
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Vorzugsweise weist das Zirkondioxid hierbei wenigstenis zur 
Halfte, bezogen auf seine Masse, eine tetragonale Struktur 
auf , urn die positive Wirkung einer solchen Gefuge struktur 
veirstarkt zu nutzen. Im Extremfall kann das Zirkondioxid im 
Wesentlichen auch vollstandig in der tetragonalen Struktur 
voirliegen, d.h. als sogenannter TZP (Tetragonal Zirkonia 
Polycristal) . 

In einer besonders vorteilhaf ten Ausfuhrungsf orm der 
Erf indung wird wenigstens ein Walzkorper vollstandig aus 
einem erf indungsgemaSen mit Zusatzstoff stabilisierten 
Zirkondioxid mit uberwiegend tetragonaler Struktur gefertigt, 
so dass eine aufwandige Verbindung zwischen einer 
Beschichtung und einem Substrat, die u.a. ebenfalls 
heifidampfbestandig und mechanisch hochstabil sein musste, 
entfallt. 

In einer Weiterbildung dieser Ausfuhrungsf orm werden alle 
Walzkorper eines Walzlagers aus einem erf indungsgemaSen 
sta.bilisierten Zirkondioxid gefertigt. Zum einen wird 
hierdurch die Anzahl unterschiedlicher Komponenten fur eine 
erfindungsgemafie Vorrichtung reduziert. Daruber hinaus ist 
duirch die Vearwendung aller Walzkorper aus erf indungsgemaS 
stabilisiertem Zirkondioxid gewahrleistet , dass alle 
Walzkorper die entsprechende Standf estigkeit und thermische 
Belastbarkeit aufweisen, so dass die Belastbarkeit des 
Walzlagers nicht durch einen etwaigen anders gearteten 
Walzkorper beeintrachtigt wi^d. Daruber hinaus wird auf diese 
Weise zuverlassig verraieden, dass durch etwaige 
Dichteunterschiede der Walzkorper Probleme beim Rundlauf 
auf tret en. 

Die erf indungsgemaSen Walzkorper sind besonders geeignet fur 
sctmelllaufende Miniaturlagern, bei denen die Walzkorper 
einen Radius von ^ 4 mm aufweisen. 
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In einer bestimmten Ausfiihrungsf orm der Erf indung werden die 
Walzkorper als Kugeln ausgebildet. Dementsprechend bildet die 
entsprechende tribologische Vorrichtung ein Kugellager. Es 
ist jedoch ohne weiteres moglich, einen erf indungsgemaSen 
Walzkorper auch als Rollenwalzkorper oder Nadel walzkorper 
auszubilden, urn ein Rollenlager oder Nadellager zu 
verwirklichen . 

Im Falle eines Rollenlagers werden die als Walzkorper 
vorgesehenen Rollen bevorzugt mit einem axialen, elliptischen 
oder parabolischen Randabfall versehen. Ein solcher 
Randabfall sorgt fur einen kbntinuier lichen Abfall der 
Belastung am axialen Randbereich, so dass hier 
Spannungsuberhohungen vermieden werden. Weiterhin erleichtert 
ein solcher axialer Randabfall die axiale Fuhrung der 
Rollenwalzkorper. Dariiber hinaus ist ein solcher Walzkorper 
ohne Kante leicht aus keramischem Material wie Zirkondioxid 
herzustellen . 

Urn die gewunschten thermischen und mechanischen Eigenschaf ten 
der erf indungsgemaSen Walzkorper zu erreichen, sind 
unterschiedliche Kombinationen von Gef ugestrukturen und 
Mengenverhaltnisse von Zusatzstof f en moglich. 

So kann mit einer Zugabe von 0 # 5 bis 5 Gewichtsprozent. MgO 
eine ausreichende Stabilisierung erreicht werden; Weiterhin 
kann durch eine Gefugeverteilung aus kubischer, tetragonaler 
und monokliner Struktur das gewunschte Ergebnis erreicht 
werden, wobei uberwiegend eine tetragonale Struktur 
vbrgesehen ist und die monokline Zirkondioxidphase weniger 
als 10 Gewichtsprozent ausmacht. 

Weiterhin hat sich in einer besonderen Ausfuhrungsf orm eine 
Stabilisierung des Zirkondioxids mit 8 bis 10 Gewichtsprozent 
Ce02 als vorteilhaft erwiesen. Bei Zugabe von Sc 2 0 3 hat sich. 
eine Dosierung in Hohe von 0,5 bis 13 Molprozent bewahrt. 
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Bei einer Stabilisierung mittels Y 2 0 3 werden gute Ergebnisse 
bei einer Dosierung von 0,1 bis 4,5 Gewichtsprozent in 
Verbindung mit den o.a. PrimarkorngroSen erreicht. 

Zur Verbesserung der gewiinschten Eigenschaf t ist es weiterhin 
von Vorteil, wenn das Zirkondioxid im Wesentlichen, d.h. 
soweit als moglich, vollstandig eine tetragonale Struktur 
auf weist . 

Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen, einem 
erf indungsgemaS stabilisierten Zirkondioxid weitere 
Zusatzstof fe, z.B. Al 2 0 3 und/oder Cr 2 0 3 , beizufugen. Derartige 
Zusatzstoffe sind geeignet, die tetragonale Struktur des Zr0 2 
auch unter Sterilisationsbedingungen, d.h. unter 
HeiSdampfumgebung zu stabilisieren. Hierbei wurden gute 
Ergebnisse mit 0,5 bis 0,9 Gewichtsprozent von einem oder 
beiden Stoffen erzielt, wobei dieser Zusatzstof f bzw. diese 
Zusatzstoffe entweder im Zirkondioxidgitter gelost sein 
konnen oder mit dem erf indungsgemaS stabilisierten 
Zirkondioxid Phasen bildet . 

Bevorzugt werden die Walzkorper aus erf indungsgemaS 
stabilisiertem Zirkondioxid nach dem sogenannten Sol-Gel- 
Verfahren hergestellt. Das Sol-Gel -Verf ahren stellt eine 
chemische Synthese von keramischen Werkstoffen unter Bildung 
von Sole und anschliefiender Umwandlung in ein Gel sowie 
weiterer Verarbeitung dar. 

Ein anderes Verfahren zur Fertigung der Walzkorper besteht 
darin, Zirkondioxid aus einem Pulver, bevorzugt mit der oben 
angefuhrten Struktur zu sintern. Das Sintern der Walzkorper 
kann hierbei auf unterschiedliche Weise, beispielsweise ' 
drucklos und/oder gasdruck- und/oder heiSisostatisch 
vorgenommen werden. 
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Die vorgenannten Herstellungsverf ahren sind im Einzelnfcn in . 
dejr Norm ENV 14232 beschrieben. 

Mit all diesen Verfahren lassen sich erf indungsgemaSe 
Walzkorper herstellen / sofern den wesentlichen Merkmalen der 
Erfindung Rechnung getragen wird, d.h. die beschriebenen 
Zusatzstoffe zur Stabilisierung des Zirkondioxids beigesetzt 
wenrden und die zur Verf xigung stehenden Verf ahrensparameter 
bzw. die Auswahl des Rohmaterials so getroffen wird, dass der 
erf order liche Anteil an tetragonaler Gefugestruktur im 
f ezrtigen Walzkorper vorzuf inden ist . Ein geringer Anteil von 
Veirunreinigungen, z.B. Fe 2 0 3 , Si0 2 , Ti0 2/ CaO, usw. stort 
dabei nicht wesentlich. 

Venrschiedene Ausf uhrungsbeispiele der Erf indung sind in den 
Piguren sowie tabellarisch dargestellt und werden nachfolgend 
nalier erlautert . 

Figur 1 zeigt eine perspektivische, 

transparente Darstellung einer 
Dentalturbine und 

Figur 2 eine perspektivische Darstellung 

eines zugehorigen Kugellagers. 

In Figur 2 sind die beiden Kugellager 1 und 2 beidseits des 
Turbinenrads im Kopf 3 des zugehorigen Dent alhands tucks zu 
selien. Jedes Kugellager 1, 2 beinhaltet einen inneren 
Lagerring 4 sowie einen aufieren Lagerring 5, zwischen denen 
Lagerkugeln 6 in entsprechenden Lauf batmen laufen und in 
einem Lagerkafig 7 fixiert werden. In axialer Richtung ist 
jedes Kugellager 1, 2 durch Abdeckscheiben 8 verschlossen. 

Erfindungsgema.fi werden nunmehr Lagerkugeln 6 vorgesehen, die 
gemafi den Merkmalen des Anspruchs 1 auf der Basis von 
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Zirkondioxid gefertigt sind. Die nachfolgend dargestellte 
Tabelle veranschaulicht einige mogliche Zusammensetzungen von 
Zirkondioxidkugeln • 



ZrQ 2 -Kugeln 



Lfd. Nr. 


mol.-% Y 2 0 3 


mol . - % Ce0 2 








1 


3,9 mol.-% Y 2 0 3 


0,1 mol.-% Ce0 2 


2 


3,5 mol.-% Y 2 0 3 


0 mol.-% Ce0 2 


3 


0 mol.-% Y 2 0 3 


16 mol.-% Ce0 2 



Die oben angefiihrten beispielhaft angegebenen 
Keramikzusammensetzungen konnen verwendet we r den, urn mit 
einem der beschriebenen Verfahren Lagerkugeln mit der 
erforderlichen Sterilisationsbestandigkeit und mechanischen 
Stabilitat zu erzielen, wobei beim Y 2 0 3 die o.a. 
PrimarkorngrolSen einzuhalten sind. Ein anderes 

Ausfuhrungsbeispiel besteht beispielsweise darin, Zr0 2 -Kugeln 
mit 21 Gewichtsprozent Ce0 2 und 0,6 Gewichtsprozent AL2O3 die 
tetragonale Phase des Zirkondioxids zu stabilisieren. 

Erf indungsgemafie Kugeln mit Durchmesser 1 mm zeigen 
Bruchlasten grofier 200 N, je nach Zusammensetzung bis zu 
400 N Oder mehr. 

Endbearbeitete Kugeln wurden auf 1000 bzw. 2 000 
Sterilisationszyklen getestet und dabei unterschiedlichen 
Druckbelastungen ausgesetzt. Kugeln gemafi Nr. 3 deir obeh 
angefuhrten Tabelle mit einem Durchmesser von 1 mm zeigten 
dabei einen sehr geringen Verlust an Drucklast von weniger 
als 5 %. 
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Bezugszeichenliste ; 



1 


Kugel lager 


2 


Kugel lager 


3 


Kopf 


4 


innerer Lagerring 


5 


auBerer Lagerring 


6 


Lagerkugel 


7 


Lagerkaf ig 


8 


Abdeckscheiben 
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Ansp ruche : 

1. Tribologische Vorrichtung, insbesondere 
Miniaturwalz lager mit Walzkorpern, die an Walzbahnen 
abrollen, wobei wenigstens ein Walzkorper wenigstens 
teilweise aus mit einem Zusatzstoff stabilisiertem 
Zirkondioxid besteht und das Zirkondioxid wenigstens 
teilweise eine tetragonale Struktur aufweist, dadurch 
gekennzeichnet , dass wenigstens die Oberflache des 
Walzkorpers aus mit MgO und/oder Ce0 2 und/oder Sc 2 0 3 
stabilisiertem Zirkondioxid besteht. 

2. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprfiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkondioxid eine 
PrimarkorngrolSe kleiner als 3 00 nm, vorzugsweise kleiner als 
100 nm aufweist. 

3. Tribologische Vorrichtung, insbesondere 
Miniaturwalzlager mit Walzkorpern, die an Walzbahnen 
abrollen, wobei wenigstens ein Walzkorper wenigstens an der 
Oberflache aus mit Y 2 0 3 stabilisiertem Zirkondioxid besteht 
und das Zirkondioxid wenigstens teilweise eine tetragonale 
Struktur aufweist, insbesondere nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Zirkondioxid eine PriraarkorngroSe 
kleiner als 3 00 nm, vorzugsweise kleiner als 100 nm aufweist. 

4. Tribologische Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Zirkondioxid wenigstens zur Halfte 
bezogen auf seine Masse eine ' tetragonale Struktur aufweist. 

5. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprfiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkondioxid im Wesentlichen 
vollstandig eine tetragonale Struktur aufweist. 
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6. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnete, dass wenigstens ein Walzkorper 
vollstandig aus mit einem Zusatzstoff stabilisierten 
Zirkondioxid besteht. 

7. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass alle Walzkorper eines Walzlagers 
aus stabilisiertem Zirkondioxid besteht. 

8. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Walzkorper einen 
Radius < 4 mm aufweisen. 

9. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Walzkorper Kugeln sind. 

10. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Walzkorper Rollen oder 
Nadeln sind. 

11. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprxiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Rollen einen axialen, 
elliptischen oder parabolischen Randabfall aufweisen. 

12. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkondioxid mit 0,5 bis 5 
Gewichtsprozent MgO stabilisiert ist. 

13. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkondioxid einen Anteil 
mit kubischer, tetragonaler und weniger als 10 
Gewichtsprozent monokliner Zirkondioxid- Phase umfasst. 

14. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkondioxid mit 8 bis 26 
Gewichtsprozent Ce0 2 stabilisiert ist. 
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15. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dass das Zirkondioxid mit 0,5 bis 13 
Molprozent Sc 2 0 3 stabilisiert ist. 

16. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dass das Zirkondioxyd mit 0,1 bis 4,5 
Gewichtsprozent Y 2 0 3 stabilisiert ist. 

17. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 0,5 bis 0,9 Gewichtsprozent 
Al 2 0 3 und/oder Cr 2 0 3 zugefugt sind, wobei dieser Zusatzstoff 
bzw. diese Zusatzstoffe im Zirkondioxid-Gitter gelost sind 
oder mit dem gemaS einem der vorgenannten Anspruche 
stabilisierten Zirkondioxid Phasen bildet. 

18. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Walzkorper aus Zirkondioxid 
nach dem Sol-Gel-Verf ahren hergestellt sind. 

19. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche > 
dadurch gekennzeichnet, dass die Walzkorper aus Zirkondioxid 
gesintert sind. 

20. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Walzkorper drucklos und/oder 
gasdruck- und/oder heiSisostatisch gesintert. 
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